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(57) Abstract: The invention concerns a method for making carbon steel bands, in particular packaging steel bands, which consists 
in: casting in the form of a thin steel band between 0.7 and 10 mm thick, directly from molten metal, steel having a composition 
adapted for use as packaging steel; hot rolling in-line said band, ending in the austenitic domain of said steel; forced cooling of said 
band at a speed of 80 to 400 °C/s ending in the fenitic domain of said steel; cold rolling said band at a reduction ratio of less than 
85 % at least; and annealing said band. The invention also concerns a steel band, in particular for packaging, characterised in that 
it is obtainable by said above method. 

(57) AbregS: U invention a pour objet un proc&te de fabrication de bandes d' acier au carbone, notamment d' acier pour emballages, 
selon lequel: on coule sous forme d'une bande mince de 0,7 a 10 mm d'epaisseur, directement a partir de melal liquide, un acier 
ay ant une composition a dap tee a une utilisation comme acier pour emballage; on effectue une operation de laminage a chaud en 
ligne de ladite bande, se terminant dans le domaine austemtique dudit acier; on effectue un refroidissement force' de ladite bande a 
une vitesse de 80 a 400°C/s se terminant dans le domaine ferritique dudit acier; on effectue un laminage a froid de ladite bande a un 
taux de reduction de 85% au moins; et on effectue un recuit de la ladite bande. Uinvention a egalement pour objet une bande d' acier, 
notamment d'acier pour emballages, caracterisee en ce qu'elle est susceptible d'etre obtenue par le proceVie precedent 
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PROCEDE DE FABRICATION DE BANDES D'ACIER AU CARBONE, 
NOTAMMENT D'ACIER POUR EMBALLAGES, ET BANDES AINSI 

PRODUITES 

5 L/ invention concerne la siderurgie. Plus precisement, elle concerne la fabrication 

des bandes d'acier destinees a etre transformees en emballages de faible epaisseur, tels que 
des boites pour boissons et aliments en conserve. 

Le precede classique de fabrication de bandes d'acier destinees a etre ensuite 
transformees en emballages de faible epaisseur, notamment pour boissons et produits 

10 alimentaires, comporte les etapes suivantes : 

- coulee continue de brames d'acier au carbone ; 

- laminage a chaud de ces brames sur un train a bandes avec une temperature de 
fin de laminage superieure a la temperature Ar 3 de la nuance consideree ; 

- laminage a froid de la bande a chaud ainsi obtenue, ce laminage a froid pouvant 
15 etre effectue en une etape unique, ou en deux etapes pouvant etre separees par un 

traitement thermique, selon r epaisseur finale desiree pour la bande ; 

- recuit de la bande k froid ainsi obtenue, par recuit base ou recuit continu. 

Dans la pratique, les epaisseurs des bandes finales apres laminage a froid et recuit 
sont de Fordre de 0,09 a 0,40 mm. Ces bandes sont ensuite decoupees en feuilles et/ou en 

20 flans, qui sont emboutis pour former les emballages recherches. 

Cette filiere de fabrication est longue et couteuse en energie, du fait qu'elle 
necessite l'utilisation d' installations separees. En particulier, le laminage des brames sur le 
train k bandes est onereux, notamment parce que ces brames doivent prealablement etre 
rechauffees a haute temperature. D'autre part, le train a bandes est un outil necessitant un 

25 investissement 61eve. 

Cet inconvenient peut etre contourne en rempla9ant F ensemble coulee continue- 
four de rechauffage-train a bandes par une installation de coulee directe de bandes minces 
d'epaisseur inferieure ^10 mm. Cette solution a ete proposee dans le document JP 09- 
001207, qui enseigne de couler directement a partir de metal liquide, sur une installation de 

30 coulee entre deux cylindres contrarotatifs refroidis interieurement, des bandes dont la 
composition correspond a une nuance classique d'aciers pour emballages (C% < 0,15 ; 
Mn% < 0,6 ; P% < 0,025 ; S% < 0,025 ; Al% < 0,12% ; N% < 0,01 ; 0^,% < 0,007%, 
toutes ces teneurs etant exprimees en pourcentages ponderaux). La bande ainsi coulee subit 
ensuite un decapage, un premier laminage a froid, un recuit de recristallisation et un second 

35 laminage a froid. Le taux de reduction total subi par la bande lors des laminages k froid est 
compris entre 85 et 95% si on veut obtenir des resultats satisfaisants sur le taux des comes 
d'emboutissage, le coefficient d'anisotropie r et l'anisotropie planaire Ar. La coulee entre 
cylindres peut etre suivie par un leger laminage a chaud avec un taux de reduction de 20 a 
50%, voire davantage. La fabrication de la bande a chaud qui doit ensuite subir le laminage 
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a froid et les traitements associes est ainsi plus rapide et plus economique. Toutefois, la 
necessite de proceder ensuite a un laminage a froid en deux etapes separees par un recuit 
tempere ces avantages. 

Le but de V invention est de proposer un procede plus economique que les 
procedes connus pour 1'obtention de bandes d'acier laminees a froid utilisables pour la 
fabrication d' emballages, notamxnent pour emballages alimentaires tels que des boTtes- 
boisson. 

A cet effet, l'invention a pour objet un procede de fabrication de bandes d'acier au 
carbone, notamment d'acier pour emballages, selon lequel : 

- on coule sous forme d'une bande mince de 0,7 a 10 mm d'epaisseur, directement 
a partir de metal liquide, un acier ayant une composition adaptee a une utilisation comme 
acier pour emballage ; 

-on effectue une operation de laminage a chaud en ligne de ladite bande, se 
terminant dans le domaine austenitique dudit acier ; 

-on effectue un refroidissement force de ladite bande a une vitesse de 80 a 
400°C/s se terminant dans le domaine ferritique dudit acier ; 

- on effectue un laminage a froid de ladite bande k un taux de reduction de 85% au 

moins ; 

- et on effectue un recuit de ladite bande. 

L'invention a egalement pour objet une bande d'acier au carbone, notamment 
d'acier pour emballages, caracterisee en ce qu'elle est susceptible d'etre obtenue par le 
procede precedent. 

Comme on l'aura compris, l'invention repose sur l'utilisation d'un procede de 
coulee entre cylindres suivi d'au moins une etape de laminage a chaud en ligne et d'un 
refroidissement particulier de la bande. On obtient ainsi une bande a chaud qui tolere de ne 
subir ensuite qu'une seule etape de laminage a froid (hormis le classique passage final au 
skin-pass) pour se voir conferer les proprietes qui la rendent adaptee a la fabrication 
d'aciers pour emballages. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui suit. 

Le procede selon l'invention commence par la coulee sous forme de bandes 
minces de 0,7 a 10 mm d'epaisseur (preferentiellement de 1 a 4 mm) d'un demi-produit a 
basse ou ultra-basse teneur en carbone d'un acier pouvant etre utilise pour l'emballage de 
composition classique. Cette composition, pour les principaux elements presents, repond 
aux criteres principaux (les pourcentages sont exprimes en pourcentages ponderaux) : 0% < 
C < 0,15% ; 0% < Mn < 0,6% ; 0% < P < 0,025% ; 0% < S < 0,05% ; 0 % < Al < 0,12% ; 
0% < N < 0,04%. Cet acier contient en outre des impuretes habituelles resultant de 
l'elaboration, et eventuellement des elements d'alliage en faible quantite qui n'affecteront 
pas defavorablement les proprietes des produits lors de leur mise en forme ou de leur 
utilisation comme aciers pour emballages (il est ainsi connu, dans certains aciers pour 
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emballage, d'introduire quelques milliemes de % de bore), le reste etant du fen Les 
elements d'alliage, en general absents, peuvent, eventuellement, etre presents en des 
teneurs pouvant aller jusqu'a 1% ; Ces elements sont notamment Si, Cr, Ni, Mo, Cu. Pour 
des raisons reglementaires, certains elements d'alliages doivent etre exclus lorsque racier 
est destine a 1' emballage ; ces elements sont par exemple le plomb, le cadmium et 
l'arsenic. 

La coulee continue de bandes minces directement a partir de metal liquide est une 
technique qui est experimentee depuis plusieurs annees pour la coulee d'aciers au carbone, 
d'aciers inoxydables et d'autres alliages ferreux. La technique la plus couramment utilisee 
en coulee de bandes minces d'alliages ferreux, et qui est en train de parvenir au stade 
industriel, est la technique dite de « coulee entre cylindres », selon laquelle on introduit du 
metal liquide entre deux cylindres rapproches a axes horizontaux, mis en rotation en sens 
inverses et refroidis interieurement. L'espace de coulee est obture lateral ement par des 
plaques en refractaire appliquees contre les faces laterales planes des cylindres. Des 
« peaux » de metal solidifie se forment sur chacun des cylindres, et se rejoignent au niveau 
du col (la zone ou l'ecart entre les surfaces laterales cylindriques des cylindres est le plus 
faible et correspond sensiblement a 1'epaisseur desiree pour la bande) pour former une 
bande solidifiee. Cette technique est particulierement recommandee pour 1'invention parce 
qu'elle donne acces aux epaisseurs de bande de quelques mm, et on s'y referera dans la 
suite de la description. Mais on peut utiliser d'autres procedes de coulee directe de bandes 
minces, tels que la coulee entre deux bandes en defilement qui permet de couler des 
produits un peu plus epais que la coulee entre cylindres. Toutefois, Tun des avantages de la 
coulee entre cylindres est la possibility d'obtenir, si necessaire, des profils d'epaisseur de la 
bande en sens travers extremement plats, grace a l'excellente maitrise du bombd des 
cylindres que permettent les modes de mise en pratique de ce procede les plus evolues 
(voir, par exemple, le document EP 0 736 350). 

A sa sortie des cylindres, la bande traverse, de preference, une zone telle qu'une 
enceinte inertee par une insufflation de gaz, ou elle est soumise a un environnement non 
oxydant (une atmosphere neutre d' azote ou d* argon, voire une atmosphere comportant une 
certaine proportion d'hydrogene pour la rendre reductrice), afin d'eviter ou de limiter la 
formation de calamine a sa surface. En sortie de cette zone d'inertage on peut egalement 
placer un dispositif de decalaminage de la bande par projection de grenailles ou de C0 2 
solide sur sa surface ou par brassage, afin d'^liminer la calamine qui aurait pu se former 
malgre les precautions prises. On peut egalement choisir de laisser se former la calamine de 
fapon naturelle sans chercher a inerter l'atmosphere environnant la bande, puis d'eliminer 
cette calamine par un dispositif tel qifon vient de le decrire. La presence de calamine sur la 
bande n'est, en general, pas souhaitee, a cause des risques d' incrustation de cette calamine 
dans la surface de la bande lors des laminages ulterieurs. De telles incrustations conduisent 
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a un mediocre etat de surface des produits. De plus, la calamine augmente les efforts de 
laminage a appliquer, et degrade l'etat de surface des cylindres du laminoir. 

Autant que possible immediatement apres la sortie de la bande de l'installation 
d'inertage ou de decalaminage, s'il y en a une, a lieu une operation de laminage a chaud de 
5 la bande, suivie par un refroidissement fort. Le but de ce traitement est d'obtenir une bande 
ayant : 

- une epaisseur inferieure a 3 mm (typiquement 0,9 mm) qui, en liaison avec les 
taux de reduction qui seront pratiques lors du laminage a froid qui suivra, permettra 
d'obtenir des bandes finales ayant 1'epaisseur souhaitee ; 

10 - une structure metallurgique qui, toujours en liaison avec les traitements 

ulterieurement subis par la bande, permet d'obtenir sur la bande les proprietes mecaniques 
requises pour Futilisation future du metal, par exemple comme acier pour emballages ; 

• un profil travers plus plat que ceux obtenus avec les precedes conventionnels. 
Pour parvenir a ce resultat, deux variantes de schemas de fabrication sont 
15 proposees. 

Selon la premiere variante, on effectue une unique etape de laminage a chaud de la 
bande, se terminant a une temperature superieure a la temperature Ar 3 de l'acier coule, 
autrement dit dans le domaine austenitique. Ce laminage a chaud s'effectue avec un taux de 
reduction minimal de 20%, et preferentiellement ce taux est superieur a 50%. Ce laminage 
20 a chaud a pour fonctions : 

- de refermer les porosites qui peuvent etre presentes au cceur de la bande apres sa 

coulee ; 

- de « casser » la microstructure de solidification ; 

- et d'ameliorer l'etat de surface de la bande en ecrasant les reliefs qui peuvent 
25 etre presents a la surface de la bande, en particulier lorsqu'on a utilise lors de la coulde des 

cylindres presentant une relativement forte rugosite qui peut etre avantageuse pour 
I'optimisation des transferts thermiques entre les cylindres et les peaux solidifiees. 

Cette unique etape de laminage a chaud peut etre effectuee au moyen du passage 
de la bande dans une seule cage de laminoir. Elle peut aussi etre effectuee de fapon plus 

30 progressive en faisant passer la bande dans deux cages de laminoir ou plus. La premiere 
cage peut, par exemple, appliquer a la bande un taux de reduction seulement suffisant pour 
refermer les porosites, et la deuxieme cage assure alors la majeure partie de la reduction 
d' epaisseur permettant de remplir les deux autres fonctions du laminage k chaud. 
L'essentiel est que le taux de reduction global provoque par ce ou ces passages dans la ou 

35 les cages successives et la temperature de la bande apr6s son passage dans la derniere cage 
se situent dans les gammes de valeurs prescrites. 

Selon la seconde de ces variantes, le laminage a chaud s'effectue en deux etapes, 
separees par un rechauffage, et eventuellement par un decalaminage. La premiere de ces 
etapes s'effectue soit dans le domaine austenitique, soit dans le domaine ferritique de la 
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bande coulee, avec un taux de reduction de 20 a 70%. Elle a des fonctions identiques a 
celles de r etape unique de laminage a chaud de la premiere variante, et peut aussi etre 
effectuee par le passage de la bande dans une ou plusieurs cages de laminoir successives. 
Preferentiellement, cette premiere etape de laminage a lieu, dans le domaine ferritique 
5 lorsqu'on veut obtenir une epaisseur finale de la bande faible, car de moindres efforts sont 
necessaires pour deformer la bande de maniere reguliere sur toute sa largeur que lorsque la 
bande est dans le domaine austenitique. Lorsqu'on realise cette premiere etape de laminage 
a chaud en la repartissant sur plusieurs cages, il est cependant envisageable de debuter cette 
premiere etape dans le domaine austenitique, par exemple par un laminage relativement 

10 leger qui viserait principalement a refermer les porosites, et de la terminer dans le domaine 
ferritique ou on realiserait le restant de la reduction d' epaisseur. Apres cette premiere dtape 
de laminage a chaud, on laisse la bande se refroidirj usque dans le domaine ferritique si elle 
ne s'y trouve pas deja (au besoin a Taide d'un leger refroidissement force), puis on lui 
applique un traitement thermique de rechauffage qui la ramene dans le domaine 

15 austenitique, done au-dessus de la temperature Ar 3 . On provoque ainsi un changement de 
phase supplemental dans la bande, ce qui a pour consequence un affinement encore plus 
pousse des grains de la structure metallurgique. Puis on realise la seconde 6tape de 
laminage a chaud, dans le domaine austenitique, avec un taux de reduction de 10 a 30%. Ce 
second laminage a chaud a pour fonction essentielle de corriger les defauts geometriques 

20 (mauvaise planeite, sabre...) que le premier laminage k chaud a pu provoquer. Le 
rechauffage intermediaire peut etre realise au moyen d'un inducteur que traverse la bande. 
Pour une bande d'epaisseur 0,75 mm et de largeur 850 mm defilant a une vitesse de 200 
m/mn, une puissance de 1,04 MW est necessaire si une elevation de temperature de 100°C 
est recherchee. En consequence, si on utilise un inducteur a solenoide en flux longitudinal 

25 fonctionnant a 500 kHz, dont le rendement est habituellement de l'ordre de 45%, une 
longueur d'inducteur de 2 m environ (dont 1,5 m de zone utile) est adaptee a cet usage. Si 
la bande a une epaisseur plus faible, on peut utiliser la technologie de chauffage par 
induction sous flux transverse, decrite notamment dans le document « High flux induction 
for the fast heating of steel semi-product in line with rolling » (Proceedings of the XIII 

30 International Congress on Electricity Applications, Birmingham, June 1996). Mais de 
maniere generate, d'autres technologies plus conventionnelles, telles qu'un four a moufle 
sous atmosphere controlee, ou des tubes radiants, peuvent etre utilisees pour assurer ce 
rechauffage. 

Les deux variantes qui viennent d'etre decrites ont done pour point commun de se 
35 terminer par un laminage effectue sur la bande en phase austenitique, qui s'achfeve done au- 
dessus de la temperature Ar 3 . Dans les deux cas, le procede selon 1' invention se poursuit 
par un refroidissement de la bande qui comporte une etape de refroidissement force a une 
vitesse de 80 a 400°C/s, preferentiellement 100 a 300°C/s. Ce refroidissement s'acheve 
dans le domaine ferritique de l'acier coule, et en general amene la bande a une temperature 
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proche de sa temperature de bobinage. II a pour but d'eviter une croissance trop importante 
de la taille des grains avant le bobinage et pendant le sejour de la bande sous forme de 
bobine. Cette temperature de bobinage est typiquement inferieure a 750°C. Pour les 
nuances calmees a 1' aluminium, la temperature de bobinage peut etre choisie aux environs 
5 de 550°C ou 600°C ou 700°C afin de favoriser plus ou moins la precipitation de nitrures 
d' aluminium. 

II est important pour la fiabilite de Fobtention des proprietes recherchees pour la 
bande que ce refroidissement force s'effectue de maniere homogene sur toute la largeur de 
la bande. On peut chiffrer a 10°C l'amplitude maximale souhaitable des differences de 

10 temperature d'un point a un autre de la largeur de la bande a un instant donne. Cette 
homogeneite est plus difficile a garantir si la vitesse de refroidissement est elevee, ce qui 
motive la recommandation d'une vitesse maximale de 400°C/s. Inversement, une vitesse 
minimale de 80°C/s assure que le refroidissement aura Fefficacite metallurgique souhaitee. 
De telles vitesses de refroidissement peuvent etre obtenues, notamment, par projection 

15 d'eau au moyen de gicleurs a haute pression, ou par projection d'un melange eau-air ou 
similaire (atomisation). Ce refroidissement force peut debuter juste apres le laminage 
austenitique de la bande, mais il est conseille de ne le debuter qu'apres avoir laisse la bande 
se refroidir a faible vitesse (environ 10°C/s, ce qui est accessible par une simple exposition 
a Fair libre) et passer dans le domaine ferritique, done en dessous de Ar 3 . De cette fa9on, 

20 on profite pleinement de Faffinement du grain lie au changement de phase austenite-ferrite, 
alors qu'un refroidissement rapide qui debuterait dans le domaine austenitique generait 
sensiblement Fhomogeneite de la micro structure. II est a noter cependant que le 
refroidissement accelere ne doit pas debuter, de preference, a une temperature inferieure a 
Ar 3 - 10°C. 

25 De maniere generate, Futilisation d'un refroidissement rapide avant bobinage 

permet d'eviter la presence de gros grains en peau de la bande, qui sont particulierement 
indesirables sur les aciers pour emballages. En effet, ceux-ci doivent avoir, apres laminage 
a froid, une tres grande homogeneite de leurs caracteristiques finales. 

La bande bobinee puis debobinee subit ensuite un laminage a froid a un taux de 

30 reduction d'au moins 85%, de preference plus de 90%. Ce laminage a froid peut 
parfaitement etre execute par simple reduction, e'est a dire en une seule etape, et non 
imperativement en deux etapes avec recuit intermediaire corame e'etait le cas dans le 
document JP 09-001207 deja cite (laminage a froid a double reduction). On obtient des 
aptitudes a Femboutissage comparables a celles obtenues par les procedes connus, et on a 

35 acces a des epaisseurs de bande plus faibles que les 0,09 mm des procedes connus sans 
pour autant devoir recourir a un laminage a froid a double reduction. Si on ne desire pas 
obtenir de bandes plus fines qu'habituellement, on peut obtenir les epaisseurs classiques 
avec de moindres taux de reduction lors du laminage a froid, ce qui est plus economique. II 
est, bien entendu, possible de realiser un laminage a froid de la bande en double reduction 
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si on desire obtenir une epaisseur encore plus faible ou des caracteristiques mecaniques 
plus elevees. 

A titie indicatif, on peut presenter le tableau 1 qui donne des exernples 
d'epaisseurs finales de la bande en fonction de son epaisseur initiale apres coulee et des 
5 taux de laminage appliques lors des etapes de laminage a chaud (en une ou deux etapes 
selon la variante choisie) et de laminage a froid. 



Epaisseur de la 
bande coulee (mm) 


Taux de laminage a 
chaud (%) 


Epaisseur de la bande 
a chaud (mm) 


Taux de laminage 
a froid (%) 


Epaisseur finale de 
la bande (mm) 


3 


65 


1,05 


85 a 92 


0,158 a 0,084 


3 


70 


0,9 


85 a 92 


0,135 a 0,072 


2 


60 


0,8 


85 a 92 


0,12 a 0,064 j 


1,5 


50 


0,75 


85 a 92 


0,113 a 0,060 



Tableau 1 : Epaisseur des bandes obtenues en fonction des divers parametres de coulee et 
10 de laminage 

Apres le laminage a froid, la bande subit le recuit (base ou continu) habituel 
destine a lui conferer ses proprietes mecaniques. Ce recuit peut etre suivi, comme 
d'habitude, par un decapage, un revetement et/ou un passage au skin-pass. 

15 Les vitesses de sortie de la bande du laminoir a chaud etant de l'ordre de 250 

m/mn ou moins, ces vitesses sont compatibles avec une mise sur une ligne unique de ce 
laminoir (done de la ligne de coulee dans son ensemble) et d'une ou plusieurs des 
operations de laminage a froid, de recuit et de traitement a froid des aciers pour emballage, 
dont le debit de metal est compatible avec celui du laminoir a chaud. On peut citer comme 

20 exernples de telles operations, outre le decapage et le skin-pass pouvant suivre le recuit, un 
laquage, un vernissage, un depot de polymere, par exemple par coextrusion, un depot sous 
vide par plasma ou bombardement electronique, un revetement metallique par 
electrodeposition. Si l'operation de laminage a froid a lieu en ligne avec l'operation de 
coulee et de laminage k chaud, cela implique la suppression de l'etape de bobinage de la 

25 bande. 

Si l'invention trouve un domaine d'application privilegie dans la fabrication de 
bandes d'acier destinees a etre embouties pour former des emballages pour boissons ou 
aliments en conserve, il va de soi qu'elle peut s'appliquer a la fabrication de bandes d'acier 
destines a d'autres usages pour lesquels des qualites similaires seraient exigees pour les 
30 bandes produites. 
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REVENDICATIONS 



PCT7FROO/02597 



1) Precede de fabrication de bandes d'acier au carbone, notamment d'acier pour 
emballages, selon lequel : 
5 - on coule sous forme d'une bande mince de 0,7 a 10 mm d'epaisseur, directement 

a partir de metal liquide, un acier ayant une composition adaptee a une utilisation comme 
acier pour emballage ; 

-on effectue une operation de laminage a chaud en ligne de ladite bande, se 
terminant dans le domaine austenitique dudit acier ; 
10 -on effectue un refix>idissement force de ladite bande a une vitesse de 80 a 

400°C/s se terminant dans le domaine ferritique dudit acier ; 

- on effectue un laminage a froid de ladite bande a un taux de reduction de 85% au 

moins ; 

- et on effectue un recuit de ladite bande. 

15 2) Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite bande est coulee 

entre deux cylindres horizontaux mis en rotation en sens inverses refroidis interieurement. 

3) Precede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que ladite operation de 
laminage a chaud est effectuee en une etape unique avec un taux de reduction d'au moins 
20%. 

20 4) Precede selon la revendication 3, caracterise en ce que ladite operation de 

laminage a chaud est effectuee en une etape unique avec un taux de reduction d'au moins 
50%. 

5) Precede selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que ladite operation de 
laminage a chaud est effectuee en deux etapes, en ce que la premiere de ces etapes est 
25 effectuee avec un taux de reduction de 20 a 70%, en ce qu'apres cette premiere etape, on 
rechauffe la bande de maniere a la faire passer du domaine ferritique dans le domaine 
austenitique dudit acier, et en ce qu'on effectue ensuite la seconde etape de laminage avec 
un taux de reduction de 10 a 30%, celle-ci se terminant dans le domaine austenitique dudit 
acier. 

30 6) Precede selon la revendication 5, caracterise en ce que ladite premiere etape est 

effectuee entierement dans le domaine ferritique dudit acier. 

7) Precede selon la revendication 5, caracterise en ce que ladite premiere etape est 
effectuee pour partie dans le domaine austenitique et pour partie dans le domaine ferritique 
dudit acier. 

35 8) Precede selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce qu'apres sa 

coulee, on fait traverser a la bande une zone ou elle est soumise a un environnement non 
oxydant. 

9) Precede selon Tune des revendications 1 a 8, caracterise en ce qu'avant et/ou 
pendant le laminage a chaud on soumet la bande a une operation de decalaminage. 
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10) Procede selon Tune des revendications 1 a 9, caracterise en ce que ledit 
refroidissement force est effectue a une vitesse de 100 a 300°C/s. 

11) Procede selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce que ledit 
refroidissement force debute lorsque la bande se trouve dans le domaine ferritique dudit 

5 acier. 

12) Procede selon Tune des revendications 1 a 11, caracterise en ce que la bande 
est bobinee a une temperature inferieure a 750°C entre le refroidissement force et le 
laminage a froid. 

13) Procede selon Tune des revendications 1 a 12, caracterise en ce que le taux de 
10 reduction du laminage-a froid est d'au moins 85%. 

14) Procede selon Tune des revendications 1 a 13, caracterise en ce que ledit 
laminage a froid est effectue en une seule etape. 

15) Bande d'acier au carbone, notamment d'acier pour emballages, caract6risee en 
ce qu'elle est susceptible d'etre obtenue par le procede selon Fune des revendications 1 a 

15 14. 

16) Bande d'acier au carbone selon la revendication 15, caracterisee en ce que 
Tacier a pour composition en pourcentages ponderaux C < 0,15% ; Mn < 0,6%; P < 
0,025% ; S < 0,05% ; Al < 0,12% ; N < 0,04%, le reste etant du fer, des impuretes resultant 
de Telaboration, et eventuellement des elements d'alliage n'empechant pas l'utilisation de 

20 ladite bande pour fabriquer des aciers pour emballages. 
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